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jssselte Ab, Stockholm (Schweden) 

Verfahren zum Eerstellen von gegen Falschungen ge- 
schiitzten Dokumenten 



i)ie Erfindung betriff t ein Verfahren zum Eerstellen 
von jjoicumenten, wie Banknotes, Schuldscheinen, Aktienzer- 
tj-fikaten, Ausweisen, Lotteriescheinen od. dgl. , die gegen 
j?alsciiung geschiitzt sind. 

Lurch die Erfindung soil ein Eerstellungsverfahren ge- 
scLai'fen werden, durch das eine Imitation una Falschung solcher 
jDoKumente nocti schwieriger gemacht wird und durch das es yor 
allem moglich ist, schnell una sicker f estzustellen, ob es 
sich uia eine Imitation oder Falschung handelt. 

Das erf indungsgeniafie Verizhren zeichnet sich dadurch aus, 
daJi man die UrKunden mit Zeichen oder Linien versieht, die 
hauptsachlich dazu bestimmt sind, normal vom menschlichen Auge 
gLesen oder betrachtet zu werden und die venigstens teilweise 
aus einer Druckfarbenverbindung bestehen, die auBer dem Farb- 
ton wenigstens eine beliebige nicht durch das Auge wahrnehmbare 
Eigenschaft aufweist. - 2 - 
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Die Erfindun & beruht auf ae:a Grundgedanten, da£ beim 
Drucken von bestiEimten Symbolea und Zeichen, beispielsweise 
Nummern auf Lott'eriescheinen, Banknoten u.dgl., eine Spezial- 
druckfarbe verwendet werden muJb, die after ihrew u'arbton auch 
eine Eigenschaft aufweist, die nicht durch das Auge wahrnehmbar 
ist. Das kann dadurch erreicht werden, da6 man die Druciii'arbe 
mit einem oder mehreren St oil en mischt, die der iraroe beispiels- 
weise eleictrische Leitfahigkeit oder magnetiscne LmpiindlicL- 
sext geben. Die gedruc&ten Symbole oder Zeichen erscheineii so 
als gewohnlicher Text, wenn das Dokument normal betracbtet w±d. 
Die spezielle Eigenschaft der Symbole oder Zeichen wird nur 
offenbar, wenn besondere iiafinahmen getroi'fen oder Untersuciiim^en 
angestellt werden. 

Venn man eine elektnsch leitfahige Druckfarbe verwendet, 
kann die Leitfahigkeit durch AnschlieiBen von zwei in emen 
elektrischen Stronucreis eingebauten Ele*:troden an jedes Ende 
eines Zeichens f estgesteilt werden. Ein Stroci iiieist aann 
durch den Stromkreis und die Starve dieses Stroms kann abgelesen 
und dazu verwendet werden, iestzustellen, ob das Zeichen echt 
ist oder nicht. imr wenn der Strom, der von- der Leitfahigkeit 
des Zeichens abhangt, innerhalb eines bestimmten Bereichc oder 
Zwischenraums liegt, Kann man das .Zeichen als echt ansenen. 
Es ist sehr schwer, ohne ICenntnis der Zusam.. t ensetzung der Ori- 
ginalfarbe eine Druckfarbe herzustellen, die genau den gleichen 
Farbton wie die Originalfarbe auf dem. Doioiment zeigt und aufier- 
dem die gleiche elektrische Leitfabigkeit wie die Originalfarbe 
aufweist. Als elektrisch leitende Farbe kann beispielsweise 
eine Mischung aus Graphit (25 Vol.-^), Aluminiumfarbe (20 Vol.-?*), 
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Druckfarbe (30 Vol.-£>), Pigmentfarbe (23 Vol, -i<>) und Gummi-. 
arabikuni (2 Vol, ) . in- einer Alkohollosung verwendet werden. 

Auijklinliche Weise ist es moglich, durch Beimengen 
eines magnetisciien riaterials zur Druckfarbe eine Druckfarbe 
mit magnetisciien Eigenschaf ten herzustellen, die durch Unter- 
suchen in einer Spezialabtastvorrichtung leicht f estzustellen 
sind. Auch in diesem Fall kann der Grad der Eigenschaf t eines 
echien Zeichens in einem bestiinmten Lereich gehalten werden, 
Als magnetibche Farbe kann beispielsweise eine Mischung aus 
Aluminiumfarbe (60 Vol.--£) und e^ner magnetisciien Pigment- 
iarbe (40 Vol.-}*, unt.er der Eandelsbezeichnung KAPPO 220 be- 
kanntes Eisenoxidschwarz) in einer Alkohollpsung verwendet 
werden. 

Es ist auch moglich, die Zugaben so zu kombinieren, daB 
die Druckfarbe sowohl eine elektrische Leitfahigkeit als auch 
eine magnetische Eigenschaf t, beispielsweise magnetische Empfinjd 
lichkeit aufweist. Urn echt zu sein, muiB dann ein einzelnes 
Zeichen sowohl den richtigen Farbton als auch die richtige 
elektrische -Leitfahigkeit und magnetische Empf indliclikeit' 
zeigen, was schwer zu erreichen ist, Als magnetisch-elektrische 
Faroe kann beispielsweise eine Mischung aus G-raphit (55 Vol.-$&) 
Aluminiumfarbe (25 Vol.-#), magnetische Pigmentfarbe (29 Vol.-^ 
RAPP0.220 Eisenoxidschwarz) und Gummiarabikum (1 Vol.-#) in 
einer Alkohollosung verwendet werden. 

Es ist f erner moglich, verschiedene Zeichen mit verschie 
denen Eigenschaf ten unsichtbar fur das Auge zu drucken, so daB 
beispielsweise ein Zeichen eine elektrische Leitfahigkeit und 
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ein anderes Zeicheu eine magnetische Empfi'ndlichkeit aufweisen. 
Der Kombinationsbereich .ist . somit' sehr groB und 'die Kombina- 
tionen konnen leicht . geandert werden,, wodurch Imitationen und 
Falschungen aufgrund der damit verbundeneri groBen Schwierig- 
keiten praktisch unmoglich durchzufiihren sind. 

Es ist auch moglich, eine Druckfarbe mit solchen dem 
Au^e verborgenen Eigenschaf ten zu verwenden, indem man diinne 
Linien druckt, vie sie beispielsweise als Eintergrund fur die 
Leist.en aul Lotteriescheineii verwendet werden, die fiir Hummern 
bestimmt sind, um sofort f eststellen "zu konnen, ob radiert 
worden ist. 

Das Verfahren kann auch fiir die Herstellung von ilustern 
und besonderen Symbolen verwendet werden, die sehwer wiederzu- 
geben sind, z.B. Zeichen, Bilder und Rahmen fiir Wasserzeichen. 

Ein sehr grdBer Vorteil des erfindungsgemaBen Verfahrens 
besteht darin, daB es dadurch ermoglicht wird, schnell festzu- 
stellen, ob ein bestimmtes Dokument edit id oder niclit. Die 
Gerate, mit denen die erforderlichen ilessungen in bezug auf 
elektrische Leitfahigkeit und magnetische Empf indiichkeit durch- 
gefuhrt werden konnen, sind bereits zu sehr niedrigem Preis auf. 
dem iiarkt. Zur Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit kann 
beispielsweise ein gewohnliches Universaigerat der billig im 
Kandel zur Veriugung stehenden Art verwendet werden. Ein wei- 
terer Vorteil des Verfahrens besteht darin, daB es die nach- 
tragiiche -Feststellung des Ausma2es emoglicht, bis su deLi 
exne bestimnte Anderung vorgenosinen wordeii ist. 
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Patentanspriiche: 

^TT^Verf ahren zum Herstellen yon gegen Falschungen ge- 
schutzten Dokumenten, . dadurch gekennzeichnet, daS man die Do- 
kumente mit Zeichen oder. Linien versieht, die in erster Linie 
durch das menschliche Auge normal gelesen oder betrachtet werden 
kbnnen und die wenigstens zum Teil aus einer Druckfarbenverbindun, 
bestehen, die auBer dem Farbton wenigstens eine belie bige nicht 
vom Auge wahrnehmbare Eigenschaft enthalt. 

2. Verf ahren nach Anspruch. 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Druckfarbenverbindung eine elektrische Leitfahigkeit 
auiweist. 

3. Veri ahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dab 
die elektrische leitfahigkeit aui einen bestimmten Bereich be- 
schrankt ist. 

4. Verf ahren nach Anspruch 1, dadurch geKennzeicLnet, 

daB die Druckfarbenverbindung magnetische Eigenschaiten auiweist. 

5. Verf ahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB : 
die magnetischen Eigenschaf ten auf bestimmte Bereiche beschrankt 
sind. 

6. Verf ahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Druckfarbenverbindung sowohl elektrische LeitfahigKeit 
als auch magnetische Eigenschaf ten aufweist. 

7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gelcennzeichnet, 
daB die Zeichen als Kombinationen aus Buchstaben und/oder Zahlen 
angeordnet werden, wobei die einzelnen Zeichen zwar den gleichen 
Farbton, aber verschiedene unsichtbare Eigenschaf ten erhalten. 
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